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Kunststoff ski 


Bei Kunststoff skiern 1st es Ublich, den Ski aus 
zwei Piatt en aufzubauen, namlich einer oberen Platte 
und einer unteren Platte, welche durch die den Abstand 
bestimmenden Telle entsprechend der gewuhschten Skiform 
miteinander verbunden werden. Diese' den Abstand bestim- 
menden Telle bestehen bei den Ublichen Kunststoff skiern 
aus minderwertigem Material, beispielsweise aus weichen 
Holzeinlagen. Es 1st auch bekannt, einen Kunststoff ski 
hohl auszubilden, indem zwischen den den Abstand bestim- 
menden Teilen Hohlraume freigelassen werden. Bei diesen 
bekannten Skiern werden die obere Platte und die untere 
Platte durch die den Abstand bestimmenden Teile verklebt, 
Es wurde auch bereits vorgeschlagen, die obere und die 
untere Platte des Skis mit langsverlauf enden Stegen aus- 
zubilden, welche mit diesen Platten aus einem StUck be- 
stehen, und die beiden Platten unter Vermittlung dieser 
Stege miteinander zu verbinden.Hiebei sind die Stege 
gegeneinander versetzt und die Planken der Stege mitei- 
nander verklebt. Die Schwierigkeit besteht aber in alien 
Fallen in der. dauerhaften Yerbindung der beiden Platten, 
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Die Erfindung bezieht eich nun auf einen solchen 
hohlen Kunatatoff aki mit einer oberen und einer unteren 
Platte, welche Platten mit langaverlauf enden gegeneinander 
aeitlich versetzten Stegen aua einem Stuck bestehen, wo- 
bei die Stege der einen Platte mit den Stegen der anderen 
Platte unter Vermittlung ihrer Flanken verbunden, inabe- 
aondere verklebt aind und beateht im wesentlichen darin, 
dafi einzeln angeordnete Stege der einen Platte zwiachen 
paarweiae nebeneinander angeordneten Stegen der anderen 
Platte eingreifen, deren lichter Abatand voneinander der 
Breite dee Einzelategea entapricht. Da nun der einzeln an- 
geordnete Steg zwiachen den paarweiae angeordneten Stegen 
verepannt let, wird die nbtige Preeaung toeim Verkleben 
der Flanken gewahrleiatet. Da ea 8ich urn einen hohlen Ski 
handelt, iat die Aufwendung einea auareichenden PreBdruckea 
welcher 8enkrecht zu den Oberflachen der Planken wirkt, 
nicht mBglich, wenn nicht ein Steg zwiachen paarweiae an- 
geordneten Stegen eingeapannt i8t. Um dieae Ver8pannunga- 
wirkung zu verbeaaern, iat gemafl der Erfindung zweckmafiig 
dsr Queraohnltt der Stege verjtingt auagebildet, wobei die 
Verjiingung ao gewahlt aein kann, dafl die Planken der Stege 
um etwa 2° gegen die Senkrechte zu den Platten geneigt 
8ind. Die beiden Platten aind aomit aozuaagen gegeneinan- 
der verkeilt und die Verbindung iat prakti8ch unloabar. 
ZweckmfiBig 1st die Auabildung hiebei ao getroffen, daB 
jeder der beiden Platten aowohl einzeln angeordnete ale 
auch paarweiae nebeneinander angeordnete Stege aufwei8t. 
Dadurch wird erreicht, dafi die Zahl der Stege der einen 
Platte an die Zahl der Stege der anderen Platte angena- 
hert wird, so daB die Biegef eatigkeit der beiden Platten 
angenahert gleich wird, wodurch aich beasere Eigenachaften 
in bezug auf die Peatigkeit und ElaBtizitat dea Skia 
ergeben. 

Gemftfl der Erfindung bildet jeweile einer der paar- 
weiae verlaufenden Stege die Seitenwande dea Hohlskia. 
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Bei einer vorteilhaften Ausfiihrungsform der Erfindung 
ist in der langsmittelachse des Skis zusatzlich ein zwi- 
schen zwei paarweise verlaufenden Stegen eingreif ender 
St eg angeordnet. 

Gemafi der Erfindung konnen die Flatten eelbst in an 
aich bekannter Weise aus init langen in der Langsrichtung 
des Skis orientierten Fasern, beispielsweiBe Glasfasern, 
insbesondere endlosen Faserbtindeln, armiertem Kunststoff , 
wahrend die Stege aus mit nicht orientierten kursen Fasern 
bzw. Faserschnitzel, insbesondere Glasfasern, armiertem 
Kunststoff bestehen konnen. Durch diese orientierten Fasern 
wird in den Platten eine grofie Zugf estigkeit erreicht, 
wahrend die Stege durch die nichtorientierten kurzen Fa- 
sern eine zwar geringere Festigkeit, jedoch in verschiede- 
nen Richtungen gleiche Festigkeit aufweisen, was der Bean- 
spruchung entspricht. Der Kunststoff, aus welch em die Plat- 
ten und Stege bestehen, kann ein aushartbarer Kunststoff, 
insbesondere ungesattigtes Polyesterharz Oder Epoxydharz 
sein. GemaB der Erfindung konnen die Platten mit den Stegen 
aber auch aus einem thermoplastischen Kunststoff ohne 
Faserarmierung bestehen. Dies wird durch den statisch 
gunstigen Aufbau des erfindungsgemaI3en Skis ermbglicht .Eine 
solche Ausbildiing des Skis aus einem Kunststoff ohne Faser- 
armierung ist wegen der geringen Kosten beispielsweise 
fUr Kinderskier vorteilhaft. 

Die Flanken der Stege konnen mittels eines ausharten- 
den Kunststoffes ohne Losungsmittel, insbesondere eines 
Epoxydharzes, miteinander verklebt sein, was deshalb vor- 
teilhaft ist, weil im Inneren des hohlen Skis eine Ver- 
dunstung des Losungsmittels behindert wird. 

In der Zeichnung ist die Erfindung anhand eines Aus- 
fUhrungsbeispieles schematisch veranschaulicht. 

Fig. 1 und 2 zeigen gesondert die beiden Platten des 
Skis, wobei Fig. 1 die obere Platte und Fig. 2 die untere 
Platte darstellt. Pig. 3 zeigt den aus den beiden Platten 
zusammengesetzten Ski im Querschnitt.Fig.4 und 5 zeigeri 
wieder die obere Platte und die untere Platte des Skis 
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geBonaerx in immune* wuuex rig< «j em i/«noii uq.xovcj.xu. 
Pig, 7 zeigt den zusamraengesetzten Ski in Ansicht. 

Der Ski besteht aus einer oberen Platte 1 und 
einer unteren Platte 2 (Pig. 1 und 2), wobei die obere 
Platte mit Stegen 3,4,5,6. und 7 und die untere Platte mit 
Stegen 8,9,10 und 11 ausgebildet iet. Die Stege sind mit 
den Piatt en aus einem Stuck gepreflt. Als Material kann 
ungesattigtes Polyesterharz Oder Epoxydharz gewahlt werden. 
Die Platten 1 und 2 weieen eine in der Skilangsrichtung 
verlaufende Armierung aus orientierten langen Fasem auf. 
Es werden hiebei Glasfasem verwendet, welche in Strangen 
zu eogenannten Rovings zusammengefafit sind. Die Stege 3 
bis 11 weisen eine Armierung aus nicht orientierten kurzen 
Paserschnitzeln auf. Diese Stege gehen, wie Pig. 4 und 5 
zeigen, ohne Unterbrechung vom Hinterende bis zur Schaufel 
durch und stellen auf diese Weise eine Versteifung des 
Skis dar. 

Die obere Platte gemafi Pig. 1 und die untere Platte 
gemafi Pig. 2 werden nun, nachdem die Seitenflanken 12 der 
Stege mit einem Klebstoff bestrichen wurden, entsprechend 
Pig. 3 zusamraengesetzt . Die Stirnflachen 13 der Stege 
stehen hiebei an den Innenflachen 14 der Platten 1 und 2 
an und kbnnen gleichfalls mit Klebstoff bestrichen sein. 
Als Klebstoff wird ein aushartender Kunststoff ohne Lb- 
sungsmittel, und zwar insbesondere ein Epoxydharz, verwen- 
det. Die miteinander in Kontakt gelangenden Flanken 12 
weisen hiebei einen keilfbrmigen Anzug auf und sind gegen 
die Senkrechte zu den Platten 1 und 2 urn ungefahr 2° ge- 
neigt. Durch diesen Keilanzug wird eine feste Anpressung 
der Platten aneinander erreicht. 

Wie Pig. 4 und 5 zeigen, laufen die Stege 3 bis 11 im 
Bereich der Schaufel 15 in die Platten 1 und 2 aus, so 
dafi in der Schaufel die beiden Platten 1 und 2 unmittelbar 
aufeinanderliegen. Am Hinterende gehen die Stege in einer 
Stufe 16 in die Platten 1 und 2 Uber und es 1st zwischen 
die Platten ein in Fig. 6 dargest elites, im Querschnitt 
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pilzartig gestaltetes AbschluflstUck 17 aus Aluminium 
eingesetzt. 

Die obere Platte iat nun in Ublicher Weiee mit einer 
Oberschicht 18 aus Phenolharz versehen und weist Ober- 
kanten 19 auf . Die untere Platte 2 ist mit einer Lauf- 
schicht 20 aus Polyathylen versehen und weist Ubliche 
Stahlkanten 21 auf. 
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Patentanaprtiche 


/lJ Hohler Kunatstoff ski mit einer oberen und einer 
unteren Platte, welche Flatten mit liingaverlauf enden 
gegeneinander aeitlich veraetzten Stegen aua einem Stuck 
bestehen, wobei die Stege der einen Platte mit den 
Stegen der anderen Platte unter Vermittlung ihrer Planken 
verbunden, inabeaondere verklebt, aind, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi einzeln angeordnete Stege (3,4,5,6,7) der 
einen Platte (1) zwiachen paarweiae nebeneinander angeord- 
neten Stegen (8,9,10,11) der anderen Platte (2) eingrei- 
fen, deren lichter Abatand voneinander der Breite dea 
EinzelBtegea entapricht. 

2. Ski nach Anapruc^ ^, dadurch gekennzeichnet , dafi 
jede der beiden Piatt en/a owohl einzeln angeordnete als 
auch paarweiae nebeneinander angeordnete Stege aufweiat. 

3. Ski nach Anapruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Querschnitt der Stege keilfSrmig verjungt 
1st, beiapielsweiae derart, daB die Planken (12) der 
Stege (3 bia 11) urn etwa 2° gegen die Senkrechte zu den 
Piatt en/geneigt Bind. 

4. Ski nach Anapruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeich- 
net, daS deweila einer der paarweiae verlauf enden Stege 
(3,7) eine Seitenwand dea Hohlakis bildet. 

5. Ski nach einem der AnaprUche 1 bia 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi in der Langamittelachae dea Skie zuaatz- 
lich ein zwiachen zwei paarweiae verlauf enden Stegen (9, 
10) eingreifender Steg (5) angeordnet iat. 

6. Ski nach einem der Anapriiche 1 bia 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Platten (1,2) aelbat in an aich 
bekannter Weiae aua mit langen in der Langerichtung dea 
Skie orientierten Paeern, beiapielsweiae Glaafaaern, 
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inabewondere endloaen Faaerbilndeln, armiertem Kunet- 
atoff beatehen, w&hrend die Stege (3 bia 11) au8 mit 
nicht orientierten kurzen Faaern bzw. Paaerachnitzel, 
inabeaondere aiaafaaern, armiertem Kuri8tatoff beatehen, 

7. Ski nach einem der Anapriiche 1 bia 5, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Platten (1,2) mit den Stegen 
(3 bia 11) aua einem thermoplaatiBchen Kunatatoff ohne 
Faaerarmierung beatehen* 
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FIG. 4 
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